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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3541434A 
BASIC-ABSTRACT: 

A pasty emulsion for the care of leather contains wax, emulsifier, water and opt. other aids 
and additives, and an anionic polysaccharide as co-emulsif ier . 

The polysaccharide is kappa-carrageenan . The wax has acid number 5-155, and is pref . (mainly) 
montan ester waxes. The compsn. may also contain benzine and a silicone oil. Claimed compsns . 
contain 5-30 wt . % of a wax with drop point 50-110 deg.C (pref. 7-20% of wax comprising more 
than 60% of montan ester waxes with acid number 15-40), 0-10 (0".5-5)% of silicone oil with 
viscosity 1,000-60,000 mPa.s, 0-20% benzine with boiling range 120-250 deg.C (pref. 5-15% of 
de-aromatised benzine with boiling range 150-200 deg.C), 0.5-5% of nonionic or anionic wax 
emulsifier (pref. 1-3% of ethoxylated long-chain alcohols, ethoxylated fatty acid sorbitan 
esters and/or fatty acid amine salts), 0.5-5% of anionic polysaccharide (pref. 1-5% of kappa- 
carrageenan), 0-5% of aids and additives, made up to 100% with water. 



USE/ADVANTAGE - Use of the emulsion for care of leather or shoes is claimed. The leather may be 
dressed or undressed. The compsn. has a sufficiently high viscosity to be packed in tins, f rom " 
which it can be removed in small amts., for smooth appln. to the leather. 

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 224778B 
EQUIVALENT-ABSTRACTS : 

A paste-form leather-care emulsion in the form of an oil-in-water emulsion containing wax, 
emulsifier, water and, optionally, standard auxiliaries and additives, characterised in that it 
contains an anionic polysaccharide as co-emulsif ier . (5pp) 
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Lederpflegeemulsion 

Die pastenfdrmige Emulsion enthalt Wachs, Emulgator, 
Wasser und ein anionisches Polysaccharid als Coemulgator. 
Sie eignet sich fur atle Ledersorten und zeichnet sich durch 
gute Verteilbarkeit auf dem Leder aus. 
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P*tentan«roruche deshalb fflr diese empfindlicheren Leder Pflegemittel in 

Patentanspruche aesnai ^ufeonw entwickelt,diesefcvielwe. 

1. Pastenfdrmige Lederpflegeemulsion. enthaltend wgerorganische^^^ ^ 

Wachs, Emulgal>r, Wasser undgegebenenfalls weU Die heute Obhchen ^erpflegemitte in Fom^ w^tfn- 

tere fibliche Hilfs- und Zusatzstoffe, dadurch ge- 5 ger Emulsionen enthalten auBer Wasser Wacta^ toul- 

kennzeichnet, daB ein anionisches Polysaccharid gatoren sowte gegebenenf aUs Wsungsraittel und I ande- 

afs^mulgatorenthaltenist re in Lederpflegemitteln Obkche Wegei^ ih^r 

Z Lederpflegeemulston nach Anspruch 1, in der als gerihgen Konsistenz werden diese Mittel nanezu aus- 

anionisches Polysaccharid kappa-Carrageenan ent- schlieBlich in Tuben abgefOHt, da andere Verpackungs- 

haltenist w formen die sachgerechte Entoahme erschweren. 

3. Lederpflegeemulsion nach einem der Anspriiche Wie sich aus den Verkaufszahien erg ibt bevorzugt 
1c<ler2,die weiterhin Benzin enthalt aber der Verbraucher nach wie vor ^ e m Dos ^^; 

4. Lederpflegeemulsion nach einem der AnsprOche packte Ware, obwohl die Verwendung^ ungededcter 
1 bis 3, die weiterhin Silikondl enthalt oder schwach gedeckter Leder in den leteten Jahren in 
5: Lederpflegeemulsion nach einem der AnsprOche i* derSchuhindustne stwkzugenommenhat _ 

1 bis 4, in der das enthaltene Wachs Saurezahlen Da die in Tuben abgepackten PflegemitteL m Emirf- 
zwischen5undl55aufweist, sionsform im allgemeinen sowphl fQr 

6. Lederpflegeemulsion nach einem der Anspriiche auch fOr gedeckte Leder geeignet sind, 

1 bis 5, in der der Wachsanteil ganz oder Oberwie- lich allein die Verpackungsform Dose der Grand fur die 
gendausMontanesterwachsenbesteht 20 Bevorzugung der ldsungsmittelhalttg^ 

7. Lederpflegeemulsion nach Anspruch 1, beste- Es bestand daher die Aufgabe, ein 

hend aus pflegemittel zu entwickeln, das einerseits die feinleder- 

5-30 Gew.% Wachs mit einem Tropfpunkt zwi- spezifischen Vorztige der emulsionsformigen Mittel auf- 
schen 50 und 1 10°C, weist, andererseits aber auch ohne Nachteile in Dosen 

0-10 Gew.% Silikondl mit einer Viskositat zwi- 25 abgepackt werden kann. 

schen 1000 und 60 000 mPas, Die vorliegendeJSrfindung bietet f ne ." s ^*^^ 

0-20 Benzin mit Siedebereichen zwischen Aufgabe. Sie besteht in einer ^pastenformigen L^erpf le- 

120 und 250°C, geemulsion, die Wachs, Emulgator, Wasser und gegebe- 

03-5 Gew.% nichtionischer oder anionischer nenfalls weitere Obliche Hilfs- und Zusatzstoffe undau- 
Wachsemuigator, 30 Berdem ein anionisches Polysaccharid als Coemulgator 

0,5-5 Gew.% anionisches Polysaccharid, enthalt. # 

0- 5 Gew.% Obliche Hilfs- und Zusatzstoffe, Die erfindungsgemaBe Emulsion besitzt erne ausrei- 
ad 100Gew% Wasser. chend hohe Viskositat, so daB sie in Dosen abgepackt 
8 Lederpflegeemulsion nach Anspruch 7, beste- werden kann. Durch die Wahi des Coemulgators erhalt 
hendaus 35 die Emulsion darflber hinaus eine Konsistenz, die es 
7-20 Gew.% Wachs, bestehend zu mehr als 60 auch gestattet, sie in der bei Schuhcremes Oblichen und 
Gew.% aus Montanesterwachsen mit Saurezahlen akzeptierten Weise in kleinen Mengen aus^der Dose, 
von 15 bis 40 beispielsweise mit einer BOrste oder einem Lappen, zu 
03-5 Gew.% Silikondl mit einer Viskositat zwi- entnehmen und sie mflhelos ^leichmaBig auf dem Leder 
schen lOOOund 60 000 mPas, 40 zu verteilen. Dabei weisen solche Emulsionen, m denen 
5-15 Gew.% entaromatisiertes Benzin mit einem als anionisches Polysaccharid kappa-Carrageenan ent- 
Siedebereich zwischen 150 und 200°C, halten ist, besonders gOnstige Konsistenzeigenschaften 

1- 3 Gew.% Wachsemulgator aus der Gruppe eth- auf. Eine weitere Verbesserung kann n^hdadurch er- 
oxylierte langkettige Alkohole, ethoxylierte Fett- reicht werden, daB als Wachs ausschheBhch oder Ober- 
sauresorbitanester. Fettsaure-Aminsalze undderen 45 wiegend Montanesterwachse verwendet werden. Die 
Mischungen, Reinigyngseigenschaften der Pflegemittel werden durch 
1 -5 Gew% kappa-Carrageenan, einen Zusatz kleiner Mengen an Benzin, die Witterungs- 
0-5 Gew!% fibliche Hilfs- und Zusatzstoffe, bestandigkeit durch Zusatz von Silikondl verbessert 
ad 100 Gew % Wasser. Die erfindungsgemSBen Mittel eignen sich sowohl zur 
9. Verwendung einer Emulsion nach einem der An- 50 Pf lege gedeckter Leder als auch zur Pflege wemg oder 
spriiche Ibis 8 zur Pflege von Leder oder Schuhen. nicht gedeckter Leder. 

Eine bevorzugte Zusammensetzung der Pflegeemul- 
Beschreibung sion besitztfolgende Zusammensetzung: 

5— 30 Gew.% Wachs 
Die vorliegende Erfindung betrifft Wachsemulsionen 55 0—10 Gew.% Silikondl 
in Pastenform, die in erster Linie zur Pflege von Schu- 0-20 Gew.% Benzin " 
hen, aber auch zur Pflege von Ledernallgemeinverwen- 05 -5 Gew.% Emulgator 
det werden 0^-8 Gew.% anionisches Polysaccharid 

Als Schuhpflegemittel werden heute noch Oberwie- 0-5 Gew.% Obliche Hilfs- und Zusatzstoffe 
gend Produkte auf Ldsungsmittelbasis verwendet Bei 60 ad 100 Gew.% Wasser . . , 

diesen Schuhcremes handelt es sich urn saibenartige lni folgenden wird erne Beschreibung der einzelnen 
oder pastose Gemische aus wachsartigen Substanzen Inhaltsstoffe gegeben: 
und organischen Ldsungsmitteln, die meist in Dosen ab- 

gepackt werden. Sie eignen sich hervorragend fOr die Wachse 
Pflege gedeckter Leder, weniger gut dagegen zur Pflege 65 , « r r* • 

von ungedeckten und wenig gedeckten Ledern, an de- Die verwendbaren Wachse weisen Tropfpunkte im 
nen sie wegen ihres hohen Gehaltes an organischen Bereich von 50 bis 110°C auf. Insbesondere eignen sich 
Ldsungsmitteln Verfleckungen hervorrufen. Man hat die carboxylgruppenhaltigen Wachse mit Saurezahlen 
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zwischen 5 und 155 mg KOH pro Gramm Wachs. Hier- 
zu zahlen oxydierte Paraffin- und Polyethylenwachse 
sowie Wachse auf Basis Rohmontanwachs. Besonders 
gfinstige Eigenschaften werden erhalten, wenn man 
Montanesterwachse oder Gemische von Montanester- 5 
wachsen, insbesondere mit Saurezahlen. zwischen 15 
und 40, entweder allein oder als Oberwiegenden Be- 
standteii des Wachsgemisches verwendet Oabei soli der 
Anteil der Montanesterwachse vorzugsweise minde- 
stens 60 Gew.% und insbesondere mindestens 80 io 
Gew.% des gesamten Wachses in der Emulsion ausma- 
chen. Andere Wachse, wie Paraffinwachse, Polyethylen- 
wachse oder Naturwachse, wie Carnaubawachs, Cande- 
lillawachs, Bienenwachs oder Ozokerite, werden vor- 
zugsweise nur in geringen Mengen beigemischt, urn die 15 
Gebrauchseigenschaften der Creme, beispielsweise den 
Glanz und die Knickbruchtendenz des gebildeten Films, 
zu modifizieren. 

Der Gehalt an Wachsen betr&gt im allgemeinen 
5—30%, vorzugsweise 7—20%, bezogen auf das Ge~ 20 
samtgewicht der Emulsion. 

Emulgatoren 

Als Emulgatoren eignen sich Obliche nichtionische 25 
und anionische Wachsemulgatoren die zu Ol-in-Wasser- 
Emulsionen fuhren. Zu den nichtionischen Emulgatoren • 
zahlen beispielsweise die Sorbitanester der hdheren 
Fettsauren sowie die Alkylenoxydaddukte an hShere 
lineare ein- und mehrwertige Alkohole, Alkylphenole, 30 
langkettige Carbonsauren, Carbonsfiureamide und Hy- 
droxyfettsauren mit 10 bis 24 C-Atomen sowie an Fett- 
slureglycerin- oder Sorbitanester. Vorzugsweise wer- 
deadie Addukte von 5 bis 40 Mol Ethylenoxid an lang- 
kettige, insbesondere primare Alkohole mit 12 bis 18 35 
C-Atomen und an Fettsauresorbitanester eingesetzt 
Als anionische Emulgatoren kommen die Alkali-, Amo- 
nium-, Amin- und Erdalkalisalze langkettiger Alkytsulfa- 
te, Sulfonate und Phosphorsaurepartialester in Frage. 
Insbesondere eignen sich die Salze von Schwefelsaure- 40 
halbesternoder Phosphorsaurepartialester der linearen 
Alkohole oder Alkylphenole mit jeweils 12 bis 18 fc- 
Atomen oder der Polyglykolmonoalkylether mit 12 bis 
18 C-Atomen in der Alkylgruppe sowie die 12 bis 20 
C-Atome enthaltenden Olefinsulfonate, Estersuifonate 45 
und Alkansulfonate, die Alkylbenzolsulfonate mit 6 bis 
16 C-Atomen in den Alkylgruppen, die Sulfonate der 
Polyglykolmonoalkylether mit 12 bis 18 C-Atomen in 
den Alkylgruppen und die Salze der Fettsauren mit 12 
bis 18 C-Atomen und der Montansauren mit 24 bis 32 50 
C-Atomen. Vorzugsweise werden von diesen anioni- 
schen Emulgatoren Fettsaureaminsalze, insbesondere 
Salze der Alkanol- oder Alkanolalkylamine mit 2 bis 7 
C-Atomen, verwendet 

Der Anteil der Emulgatoren an der Gesamtemulsion 55 
betrSgt im allgemeinen 0,5 bis 5 Gew.%, vorzugsweise 1 
bis 3 Gew.%, unabhangig davon, ob ein einzelner Emul- 
gator oder ein Gemisch mehrerer Emulgatoren verwen- 
det wird. 

60 

Anionische Polysaccharide 

Die in den Emulsionen enthaltenden anionischen Po- 
lysaccharide dienen als Coemulgatoren, die im Zusam- 
menspiel mit den sauregruppenhaltigen Wachsen und/ 65 
oder den anderen Emulgatoren zu einer Verfestigung 
der Emulsion fflhren. Verwendbar sind sowohl natQrli- 
che als auch chemisch modifizierte Polysaccharide, bei- 
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spielsweise die natQrlichen Polysaccharide Pektm, Algin 
und Gummiarabicum oder die modifizierten Polysac- 
charide Carboxymethylstarke und Hydroxyethylcarb- 
oxy methylguar. Die anionischen Polysaccharide kdnnen 
einzeln oder in Mischung verwendet werden; sie liegen 
vorzugsweise als Salze oder Partialsalze vor. Besonders 
bevorzugt wird kappa-Carrageenan, ein Sulfatgruppen 
enthaltendes Polysaccharid aus Rotalgen, das es erlaubt, 
mit einer Vielzahl von Wachsen Emulsionen herzustel- 
len, die sowohl eine hohe Festigkeit in der Dose aufwei- 
sen als auch bei der Auf tragung leicht verteilbar sind 

Der Gehalt der Emulsion an anionischem Polysaccha- 
rid Hegt im allgemeinen bei 0J5 bis 8 Gew.%, vorzugs- 
weise 1 bis 5 Gew.%. 

Ldsungsmittel 

Die erfindungsgemaBen Emulsionen kdnnen ohne or- 
ganische Ldsungsmittel zuberettet werden und besitzen 
in dieser Form gute Pflegeeigenschaften auf alien ge- 
brauchlichen Ledern. Vorzugsweise enthalten sie je- 
doch geringe Mengen an Benzin, urn die Reinigungswir- 
kung der Emulsionen zu verbessern. Im allgemeinen 
liegt der Benzingehalt der Emulsionen nicht fiber 20 
Gew.%, insbesondere zwischen 5 und 15 Gew.%. Vor- 
zugsweise werden entaromatisierte Benzine mit Siede- 
bereichen von 120 bis 250° C, insbesondere 150 bis 
200° C verwendet. 

Siltkondl 

Als Polierhilfen und zur Verbesserung der Witte- 
rungsbestandigkeit der Pflegemittelfilme kdnnen die 
Emulsionen Silikondle enthalten. Geeignet sind Silikon- 
dle mit Viskositaten zwischen 1000 und 60 000 mPas. Ihr 
Gehalt in den Emulsionen liegt nicht fiber 10 Gew.%, 
vorzugsweise zwischen 0,5 und 5 Gew.%. 

Hilfsstoffe 

Weiterhin kdnnen die Emulsionen bis zu 5 Gew.% an 
anderen in Schuh- und Lederpflegemittel Oblichen Hilfs- 
und Zusatzstoffen enthalten. Beispiele sind Pflegesub- 
stanzen, wie Lanolin, Vaseline oder Lederdle, Neutrali- 
sierungsmittel, Parfum, Konservierungsmittel und Farb- 
stoffe. 

Eine besonders bevorzugte Emulsion hat folgende 
Zusammensetzung: 

7-20 Gew.% Wachs, bestehend zu mehr als 60 Gew.-% 
aus Montanesterwachsen mit Saurezahlen von 15 bis 40, 
0,5—5 Gew.% Silikondl mit einer ViskositSt zwischen 
1000 und 60 000 mPas, 

5—15 Gew.% entaromatisiertes Benzin mit einem Sie- 

debereich zwischen 150 und 200° C, 

1 —3 Gew.% Wachsemuigator aus der Gruppe ethoxy- 

lierte langkettige Alkohole, ethoxyiierte Fettsauresorbi- 

tanester, Fettsaure-Aminsalze und deren Mischungen, 

1 —5 Gew.% Kappa-Carrageenan, 

0-5 Gew.% Obliche Hilfs- und Zusatzstoffe, 

ad 100 Gew.% Wasser. 

Die Hersteilung der Emulsionen wird im allgemeinen 
folgendermaBen durchgefflhrts 

Aus Wasser, Polysaccharid und gegebenenfalls Neu- 
tralisierungsmittel, wird unter ROhren eine LOsung her- 
gestellt und diese auf Temperaturen zwischen 50 und 
100° C erwarmt Unter ROhren wird in diese LOsung eine 
ebenfalls auf Temperaturen zwischen 50 und 100°C er- 
warmte Mischung, die Wachs, Benzin, Emulgator und 
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gegebenenfalis Silikondl und weitere Pflegesubstanzen 
. enthait, eingetragen, wobei sich die Emulsion ausbiidet 
Gegebenenfalis werden weitere Hilfsstoffe unter RQh- 
ren eingemischt Die noch warme Emulsion wird in die 
vorgesehenen Behalter abgef Qllt und erstarrt dort beim 5 
AbkQhlen zu einer halbfesten Masse. 

Beispiel 

In einem Ruhrbehalter wurden 70 kg Wasser mi 1 3 kg io 
kappa-Carrageenan vermischt und unter Erwarmen auf 
70° C solange geriihrt bis eine homogene Losung ent- 
standen war. In einem weiteren Rflhrkessel wurden un^ 
ter Erwarmen auf 70°C folgende Komponenten zu einer 
Mischungzusammengeschmolzen: is 
6,6 kg modifiziertes Montanesterwachs (Saurezahl 
15-22, Verseifungszahl 60-90) 

3.4 kg modifiziertes Montanesterwachs (Saurezahl 
28-38, Verseifungszahl 130- 150) 
l,lkgSfflkondl(60000mPas) 20 
12£kg entaromatisiertes Benzin (Siedebereich 
150-195°C) 

0,5 kg Lanolin 

1.5 kg nichtionischer Emulgator (Oleylalkohol + 23 EO) 
Die Wachsmischung wurde unter starkem Rtihren in- 25 

nerhalb von 10 Mmuten in die wassrige Losung einge- 
tragea Unter weiterem Ruhren wurden 200 g eines Le- 
derparfttms und 1*21 «iher wassrigen Losung von 13 g 
eines Konservierungsmittels (Isothiazolinderivat) zuge- 
geben. Die flQssige Emulsion wurde in Dosen abgefiillt 30 
und erstarrte dort beim AbkQhlen zu einer halbfesten, 
nahezu farblosen Masse. 

Die Lederpflegeemulsion wies damit folgende Zu- 
sammensetzung auf: 

10 Gew.% Wachse 35 
1,1 Gew.% Silikondl 
\2J5 Gew.% Benzin 
1^ Gew.% Emulgator 
3,0 Gew.% Cairageenan 

0,5 Gew.% Lanolin «0 
0,2 Gew.% Parfum 
' 0,013 Gew.% Konservierungsmittel 
71,187 Gew.% Wasser 

Die Emulsion eignete sich hervorragend far die Pfle- 
ge sowohl gedeckter als auch wenig oder gar nicht ge« 45 
deckterLeder, * 
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